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COMPOSITION FIBREUSE UTILISABLE COMME LIANT DANS 
UV FABRICATION DE REVETEMENTS DECORATIFS INTERIEURS 
La presente Invention a pour objet une composition fibreuse 
utilisable comme llant dans la fabrication de revetements decoratifs 
5 Interieurs. 

II est connu de reallser des Hants servant de base a la fabrica- 
tion de rev&tements decoratifs, contenant des fibres de cellulose leur 
conferant de bonnes proprietes mecaniques.. Ces fibres de cellulose 
sont melangees a des Hants cellulosiques ainsi qu'a des polymeres et 
10 a des charges minerales dont la nature et les proportions sont fonction 
de 1' application envisagee. De telles bases pour revetements decoratifs 
presentent toutefois I'inconvenient d'Stre d'un prix de revient tres eleve. 

Par. ailieurs, les residus de la fabrication du papier, appeles 
encore "boues papetieres", posent un probleme pour les papeteries. En 
15 effet, apres sortie de station d'epuration, les boues sont concentrees 
et seciiees avant d*§tre mises dans des decharges appropriees. II en 
resulte un coCt Important pour les operations de traitementi de transport 
et de mise en decharge. 

La presente invention vise a remedier a ces inconvenients : 
20 A cet effet, la composition qu'elle concerne, utiiisee comme 

liant dans la fabrication de revetements decoratifs interieurs contient 
des boues papetieres. 

Cette technique est tres interessante car permettant une reutili- 
sation de produits generalement traites comme des dechets et <jn abalsse- 
25 . ment du prix de revient des Hants fibreux servant de base a la fabrication 
de revetements decoratifs. 

En effet, 11 a ete constate que les boues papetieres contenaient 
des fibres de cellulose, de faibles quantites de latex, ainsi que des charges 
et additifs divers entrant habituellement dans la composition des Hants 
30 servant de base a la realisation de revetements decoratifs. 

Les boues papetieres utilisees contiennent de 5 a 100 % et, 
de preference, au moins ftO % en poids de fibres de cellulose par rapport 
a i' extrait sec. 

Selon la teneur en fibres des boues papetieres, on peut ajouter 
35 des fibres de cellulose de plus grande longueur que celles presentes 
dans les boues, des fibres synthetiques telles que fibres de polyolefine 
telle que polyethylene, polypropylene ou de polyamide ; des fibres mine- 
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rales (laine de roche) celles-ci pouvant fetre incorporees en toutes propor- 
tions, selon ^utilisation finale du liant fibreux. 

Cette composition peut egalement contenir des polymeres filmo- 
genes pour faciiiter Tagglomeration de fibres et charges, et communiquer 
Tadhesivite necessaire aux revetements decoratifs qu'elle sert a obtenir. 

Ces polymeres sont des polymeres naturels et/ou synthetiques, 
solubles, emulsionnables ou disperslbles dans I'eau. II peut s'agir de poly- 
meres derives de la cellulose, non-ioniques ou anioniques, de dispersion 
de composes de types vinyliques et/ou acryliques et leurs derives en 
milieu aqueux, des alcools polyvinyliques, des polymeres derives de la 
cellulose, ou d*une combinaison de ces polymeres. 

La composition selpn Tinvention peut egalement, selon sa destina- 
tion, contenir des fibres de laine de roche, de la farine de bois, de la 
perlite, de la vermiculite, des micro-ballons de verre ou des agents 
ignif ugeants lui conferant des qualites particulieres. 

Afin de procurer a la preparation des qualites de resistances 
aux moisissures, champignons et aux insectes volants ou rampants, cette 
composition contient des agents antifongiques et insecticides- 
Conform em ent a un mode de realisation de cette composition, 
un agent moussant lui est ajoute afin de provoquer la formation de bulles 
d'air lors de la projection du produit sous pression. L'allegement ainsi 
obtenu pour le produit ameliore les qualites thermiques et acpustiques 
du revetement. 

Conformement a une variante, I'agent moussant est incorpore 
au moment de la dilution de la pate, juste avant application de celle-ci. 

Un procede d'obtention de cette composition consiste a partir 
de boues papetieres avant concentration et dessication partielie lorsqu* 
elles sont pompables et contiennent de 5 a 20 % de matieres seches, 
et a disperser dans cette suspension les fibres et polymeres solubles 
et/ou dispersibies apportes en complement, avant de realiser une agitation 
pendant 30 minutes environ permettant i'obtention d'une pate lisse et 
homogene qui constitue Je liant fibreux. 

Un autre procede de preparation de la composition selori I'inven- 
tion consiste k partir d'un extrait de boues papetieres contenant environ 
50 % de matieres seches, a disperser c&t extrait dans i'eau sous forte 
agitation, puis a ajouter a cette dispersion les fibres apportees en comple- 
ment et les polymeres solubles et/ou dispersibies* avant d'obtenir une 
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pate lisse et homogene apres une periode d'agitatlon de 30 minutas 
environ. - .. .... : . . ; 

La composition selon I'invention peut fetre appliquee sur son 
support a I'aide de dispositifs usuels tels que rouleauxi pistolet basse 
pression..., apres que lui aient ete ajoutes des pigments et des charges 
en quantite suffisante, selon le decor et le but technique recherches. 

Cette composition presente I'avantage de pouvoir Stre enlevee, 
par simple impregnation a Teau chaude ou a la vapeur, si le polymere 
utilise est un derive de la cellulose 6u est essentiellement constitue 
d'un derive de la cellulose. 

Les examples ci-apres decrivent, a tltre non limitatifs, plusieurs 
possibilites de realisation de compositions selon ^invention : 



EXEMPLE 1 





% EN POIDS 


BOUES (15% extrait sec) 


80 


FIBRES DE CELLULOSE 


1 


METHYLCELLULOSE 


1 


BACTERICIDE 


0,5 


EAU 


18 




100,5 



On introduit dans une cuve les boues, les fibres, le bactericide, 
sous agitation, on ajoute la methylcellulose, Apres 30 minutes, on obtient 
une pate lisse et homogene, a laquelle on ajoute sous agitation moderee 
le complement d'eau. La composition fibreuse est prete a i*utilisation. 
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EXEMPLE 2 

LIANT HBREUX SELON L'EXEMPLE 1 
HYDROXYMETHYLCELLULOSE 
OXYDE DE TITANE 
TALC 

CARBONATE DE CALCIUM 15 microns 
ANTI-FONQQUE 



PARTIES EN POIDS 

150 
2 
2 

• 25 
120 
1 



300 

Les produits sont melanges de iagon homogene au liant fibreux 
jusqu'a obtention d'une pate oinsistante. Le produit peut etre dilue 
avant application, et donne un crepi rustique interieur. Ce revetement 
peut etre colore dans la masse a I'alde d'oxydes de fer et/ou de pigments 
organiques. 

EXEMPLE 3 

PARTIES EN POIDS 



UANT FIBREUX SELON L'EXEMPLE 1 200 

CARBOXYMETHYLCELLULOSE 3 

RBRES DE CELLULOSE 2 

FARINE DE BOIS 8 

OXYDE DE TITANE 5 

TALC • ■ 25 

CARBONATE DE CALCIUM 15 microns 70 

VERMICUUTE 10 

ANTI-FONQQUE 1 



m 

On obtient par incorporation des elements ci-dessus, au liant 
fibreux, un rev&tement decoratif ayant des qualites de recuperation 
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acoustique interessantes. 
EXEMPLE » 

PARTIES EN POIDS 

5 

UANT FIBREUX SELON L'EXEMPLE 
FIBRES DE POLYPROPYLENE 
HYDROXYETHYLCELLULOSE 
OXYDE DE TITANE 
10 EAJJ 

LAURYLETHERSULFATE 
LAINE DE ROCHE 



15 210 

En incorporant les elerpents ci-dessus, au liant fibreux, on ob- 
tient un revetement qui peut etre applique en forte epaisseur (30 milli- 
metres) et possede des caracteristiques acoustiques interessantes, du 
20 fait du "gonfiant". apporte par Ja fibre de polypropylene et de I'inclusion 
de bulles d'air dues au lauryJethersuifate lors de la projection de la 



EXEMPLE 5 

25 ' PARTIES EN POIDS 

LIANT HBREUX SELON L'EXEMPLE 1 200 
FIBRES DE CELLULOSE 1 
HYDROXYETHYLCELLULOSE 5 

30 DISPERSION VINYUQUE 25 
VERMICUUTE 27 
OXYDE DE TITANE 5 

KAOLIN 100 

CARBONATE DE CALCIUM 15 microns 400 

35 ANTI-FONGIQUE 2 

EAU 235 



1 100 
2 
2 
6 
IS 
2 

SO 



1000 



# 



6 

On obtient en melangeant ]es produits ci-dessus au liant fibreux 
de TExemple l,^ un revetement possedant d'excellentes qualites d'accro- 
chage sur tout support et ayant un effet decoratif du fait de la presence 
de grains grossiers dans le film. 
5; ■ ' . 

EXEMPLE 6 

PARTIES EN POIDS 



LIANT FIBREUX SELON UEXEMPLE 1 150 

10 FIBRES DE CELLULOSE 1 

. ALCOOL POLYVINYLIQUE 5 

KAOLIN 10 

CARBONATE DE CALCIUM 15 microns 130 

ANTI-FONGIQUE I 

15 AGENT INSECTICIDE 3 



300 

20 Par incorporation d'un agent insecticide remanent non soluble 

en milieu aqueux. On obtient un revetement interieur decoratif presentant 
des qualites insecticides contre les insectes volants (mouches, moustiques) 
et rampants (araignees). 

De la meme fagon, on peut introduire dans la formule de I'Exem- 

25 pie 4, un ou plusieurs agents ignifugeants, (substances halogenees ou 
phosphorees, bxyde d'antimbine, derives de Tacide borlque) qui conferent 
au revetement epais des qualites de retardateur a ia propagation du 
• feu interessantes. 

Comme il ressort de ce qui precede, Tinvention apporte une 

30 grande amelioration a la technique existante en fournissant une composi- 
tion tres performante, et d'un prix de revient modere compte tenu de 
la mise en oeuvre dans des proportions importantes de produits (de 20 
a 80 % de la masse totale), consideres et traites jusqu'alors comme 
des dechets. 
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REVENDICATIONS 

1. - Composition fibreuse utiiisable comme liant dans la fabrica- 
tion de revetements decoratifs interieurs, caracterisee en ce qu'elie 
cohtient des boues papetieres, 

2. - Composition selon la revendication 1, caracterisee en ce 
que les boues papetieres contiennent de 5 a 100 % en poids de fibres 
de cellulose, par rapport a un extrait sec. 

3. - Composition selon Tune quelconque des revendications 
1 et 2, caracterisee en ce que les boues papetieres entrent pour des 
proportions en poids comprises entre 20 et 80 % de sa masse totale. 

- Composition selon Tune quelconque des revendications 
I a 3, caracterisee en ce qu'elle contient, en outre, des fibres vegetales 
et/ou synthetiques, et/ou minerales. 

5. - Composition selon la revendication ^, caracterisee en ce 
que les fibres vegetales sont constituees par des fibres de cellulose. 

6. - Composition selon la revendication ^, caracterisee en ce 
que les fibres synthetiques sont choisies parmi les fibres de polyolefines 
ou de polyamides- 

7. - Composition selon la revendication caracterisee en ce 
que les fibres minerales sont des fibres de laine de roche. 

8. - Composition selon Tune quelconque des revendications 
1 a 7, caracterisee en ce qu'elle contient un polymere naturel et/ou 
synthetique soluble, emulsionnable ou dispersible dans l*eau. 

9. - Composition selon la revendication 8, caracterisee en ce 
que le polymere est un derive de la cellulose, non ionique ou anionique. 

10. - Composition selon la revendication 8, caracterisee en 
ce que ie polymere est une dispersion de composes de types vinyiiques 
et/ou acryliques en milieu aqueux. 

11. - Composition selon la revendication 8, caracterisee en 
ce que le polymere est un alcool polyvinylique. 

12. - Composition selon Tune quelconque des revendications 
1 a 11. caraaerisee en ce qu'elle contient d^s agents lui conferant 
des proprieies protectrices, tels que des agents antifongiques et insecti- 
cides. 

13. - Composition selon Tune quelconque des revendications 
1 a 12, caracterisee en ce qu'elle contient une ou plusieurs substances, 
ou charges ignifugeantes. 
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- Composition selon I'une quelconque des revendlcations 
1 a 13| caracterisee en ce qu'elle contient un agent moussant. 

15* - Procede de preparation d*une composition selon I'une 
quelconque des revendlcations 1 a caracterise en ce quUl consiste 
a partir d'une dispersion de boues sous forme liquide contenant de 5 
a 20 96 de matieres seches, et a ajouter directement a celles-cl les 
adjuvants necessaires a I'obtention de la composition finale, sous agitation* 
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